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Die Clintoiiitgruppe. 

Yon dem w. M. G. Tscheniiak und L. Sipdcz. 

(Mit 1 Tafel.) 

An die beideu Mineralg’ruppen, welclie als Glimmer und als 
Chlorite bezeichnet werden, reihen sicb melirere Minerale an, 
die sowohl in ihrem Kiystallbau mit jenen verwandl siiid als 
auch in chemischer Hinsicht mit beiden in Bezielmng stehen. 
Zu diesen gelibreu nebst andcren auch jene g-liramerjihulicheu 
Minerale, welche unter den Namen Seybertit, Clintonit, Brandisit, 
Xanthophyllit bekannt sind, ebenso jene, die als Chloritoid, Sis- 
mondin, Masonit beschriebeu wurden. Auch der Sapphirin steht 
deuselben ziemlich nahe. 

Diese Minerale, wclclie hier als Clintonitgruppe oder Sprdd- 
glimmer zusaramengefasst werden, sind bezliglich ilirerForm und 
ihrer physikaliscben Eigenschaften bisher noch wenig imter- 
sucht, ihreBeziehungen zu den verwandtenMineralen sind wenig 
bekannt und die vorbandenen Analysen enfsprechen nicht alle 
den heutigen Anforderungeu. Diese Umstande veranlassten uns, 
eine Reihe von Beobachtungen auszufiihren, indem der eine von 
uns den krystallograpbischen imd physikaliscben, der andere 
den chemischen Theil der Arbeit llbernahm. DieHerren F. Be eke 
und M. Schuster liaben sich bei den ersteren Beobachtungen 
eifrig betheiligt. 


X a n t h 0 p h y 11 i t. 

Wiihrend friiher nur kleine Individuen dieses Minerals be- 
kaunt waren, welche nur selten einigc Krystallflachen erkennen 
iiessen, sind vor weuigen Jahren bei Aclimatowsk schone grosse 
Krystalle gefunden worden, dereii Form v. Kokscharow be- 
schrieben hat b Derselbe gab diesem iieueu Vorkommen den 


1 Zeifsclir. fiir Krystal!ographie II. p. 51. 
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Namcn Waluewit; es zeigt sicli aber in keiner Bezieliiing ein 
weseutlicher Uuterscliied gegenitber clem bekannten Mineral von 
Scliiscliimsk, denn der Umstand, class in letztereni cler Winkel 
der optischen Axen 0° bis 20°, in dem ancleren aber 17° bis 32° 
betriigt, diirfte nacli den am Glimmer gemaehten Erfahriingen 
nocli nicht fitr eine Trenniiug beicler Minerale liinrciclien. 

Die Form jener schbnen Krystalle entspriclit im Allgemeinen 
cler Form cles Biotites, jedoeh zeigen sicb claran weder die- 
selben Flacben, noeli ist cler Anfbau der Zwillingc der gleiclie. 
Ausser cler herrschenclen Endflache c treten noeh drei Fliicdien 
auf, die gegen c nngefalsr gleieli geneigt sincl nncl mit c drei 
Vcrticalzonen bilden, welche urn je 120° von einander absteben, 
also die Ersclieinung 'wiederbolen, welcdie an dem Meroxen vom 
Vesnv beobachtet wire! nnd wclclie vor Zeiten die Ansicht ber- 
Yorrief, class cliesem Glimmer ein rboniboedrisches Krystall- 
system zukomme. Jene drei Flacben zerfallen auch bier in zwei 
gleiclie, die mit d bezeiclinet wercleu sollen iincl in eine davon 
verscbieclene a*. 

Die Formen sincl also monosymmetriscb nncl jene Flacben, 
sowie zwei anclere, die untergeorclnet anftreten, erlialten bei 
Annabme clerselben Grnncllbrm, welche fiir die Biotite adoptirt 
wurde,' folgencle Bezeicbnnng: 

t> = 001, .r=i02, c/=]34, n = 029, /c=119. 

Die Krystalle sincl trotz cler oilers einfach sebeinenden 
Form immer vielfaeb znsammengesetzt, aneb diejenigen, welche 
wie eine Combination von Rhomboeder nnd Endfiacbe ausseben. 
(Kokscharow, Fig. 1.) Jedes Bbitteben, Avelcbes von einem 
der Krystalle abgespalten wnrde, bestand ans mebreren Inclivi- 
clnen, gewbhnlich ans clreien, wie dies die Fignreii 1 nncl 2 an- 
geben, wclebe die oberste Sebichte zweier Krystalle clarstellen. 
Die drei Individnen baben c gemeinsam nncl weiclien in ibrer 
Stellnng nm je 120° von einander ab. Die anfeinanderfolgenden 
Bbitteben zeigen immer wieder anclere Abgrenznngen der ein- 
zelnen Indiviclnen, daber zeigt eine clickere Platte Oder ein ein- 
facb anssehencler Krystall an keiner Stelle eine einfaciie optisebe 


1 Diese Berictite, Bd. LXXVl, I. Abth., 07 Juli 1877. 
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Fig’ur, soiulern uberall ein biintes Gewirre oder docb cine Com¬ 
bination zweier Bilder. Die aussevlicli einfacli aussehenden 
SanimelindiAddiicn verbiuden sich aber ancli zwilliugsnrtig- in der 
Weise wie dies bei dent Glimmer liaufig der Fall ist, indent zwei 
Krystalle, deren Stelliiiig um 120° verseliieden ist, sich mit 
parallelen c-FIiichen Ubereinanderlagern. EinBeispiel gibt Fig. 3. 

Die Fliiehcn c sind glalt nnd glanzend, die iibrigeu aber 
sind runzelig, so dass keine genaiien Messungen mbglicli sind. 
Es ergaben sich die Winkel 

fur Meroxen borechnet 


c : iv =001 

102 = 70° 

35' 

o 

o 

34' 

c : 10 = 

119 = 36 

50 

36 

2 

c : f! = 

029 = 37 

0 

36 

o 

O 

c:d = 

134 = 70 

45 

70 

35. 


Kokscharow hat fiir av und cv andere AA^ertiie erhalten. 
Der A^ergleich mit den AYinkeln des JMeroxens zeigt die Isomor- 
phie der beiden Miiierale, dock sind, wie gesagt, die Fliiehcn 
des Xanthophyllits an dem Glimmer meistens nicht beobachtel. 

Der Xantiioithyllit gibt Schlag- und Druckfigiiren so gut 
wie die Glimmer. Es ist aber sehr autfallend, dass die Schlag- 
linien nieht dieselbe Lage haben, wie bei den letzteren Mine- 
ralen, Dnrch Eintreiben einer scharfen Spitze bildet sich ein 
System von Spriingen, welclie den Kanten c,v, cd nnd cd' parallel 
sind. Man kann also sagen: die Schlagfigiir des Xanthophyllits 
hat dieselbe Lage wie die Driickfigiir des Glimmers. Diese Be- 
ziehung reicht aber noch weiter. Beim Diirchbohren der Xantho- 
phyllitbliittchen entsteht ansser der Schlagfigiir, also ansser dem 
Hauptstern noch ein System von Spriingen, deren Linien die 
Winkel der Schlaglinien halbiren. Durcli Drnck erhiilt man die 
letzteren Spriinge vorwiegend. Demnach haben die Linien der 
Driickfignr dieselbe Lage wie jene der Schlagfigiir des Glimmers. 

Die an den Krystallen und an den librigen Individuen be- 
obachteten natiirlicheii Spriinge und Trennnngsflachen liegen 
sowohl jenen Gleitflachen parallel, welche die Schlagfigiir zn 
samniensetzen, als aiich jenen, welche die Driickfignr bilden. 

Dnrch Atzen mit Schwefelsaure entsbeheu aiif der vollkom- 
menen Spaltflache stellenweis Vertiefungen Amu der Form drei- 
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seitig-er Pyramiden. Die Seiten der Atzfigur liegen parallel den 
Kanten cx, cd imd cd', sie bildeu also eiu gleicliseitiges Dreieck, 
das mit eiiier Spitze gegen x gewendet ist. 

Die Ebene der optisehen Axen ist parallel der Synimetrie- 
ebeiie, der Axeuwinkel variirt in den verscliiedenen Blattcben. 
Derselbe wiirde zu 17 bis 32° bestimmt. Die Doppelbrechung 
ist negativ. Die Dispersion pcu. 

Es darf nooh bemerkt werden, dass die Blattcben dieses Xan- 
thophyllits, von den groben Zwillingsbildungen abgeseben, im 
parallelen polarisirten Licbte eine sehr feine Textur erkennen 
lassen, welcbe sicb dadurcb bemerkbar macbt, dass parallel der 
Symmetrieebene iingemein feine Streifen sicbtbar werden, welcbe 
mit der Umgebnng nicbt gleicbzeitig Ansloscbimg geben, sondern 
bierin eine Abweicbung von iingefabr 1° iind aucb mebr erken¬ 
nen lassen. Dies wiirde auf eine Zusammenfiigimg aus asym- 
metriseben Individuen bindeuten. Die genaunte Textur war iibri- 
gens die Ursacbe, dass eine genanere Bestimnuing des sebein- 
baren Wink els, welcben die erste Mittellinie mit der Normalen 
auf c einsebliesst, unterbleibeii musste, obgleicb eiuige der vor- 
liegeuden Flatten vollkommen eben waren. Biieking bat eine 
beilaufige Bestimmung jener Abweiebung versuebt. ^ 

B r a n d i s i t. 

Ausser dem bekannten Vorkommen von lauebgriinen Kry- 
stallen vom Monzoni wurde aucb ein zweites Vorkommen unter- 
suebt, Welches eine reiebe Serie scbwarzgriiner Krystalle dar- 
stellt und als dessen Fundort Cbamoiin}^ angegeben wird. Alle 
Brandisilkrystalle, die gepriift wurden, zeigen an den Seiten 
einspringende Winkel und dies oft in vielbicber Wiederbolung, 
so dass man darauf gefasst ist, bei der optiseben Untersuebung 
einen verwiokelten Ban der Krystalle zu finden. In der That 
zeigt sicb aucb bier jene zweifacbe Bildiing der Zwillinge wie 
am Xantbopbyllit, indem in dcmsclbcn Spaltblattcben die Iiidivi- 
duen in zwei oder drei Stellungen nebeneinander liegen und 
indem iiberdies eine IJberlagerimg von grbsseren Sammelindivi- 
duen nacb demselben Zwillingsgesetze stattfindet. Weil aber 


1 Zeitsclir. f. Krystallogruphie, II. p. bi. 
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schoD die einzelneii BUittcheu zasammengesetzt sind imd aiicli 
die iibereinanderlagenuleu Scliicbteu ilire Stelliing-cn UDgeiiiein 
baiifig wecbselu, so ist eiiie Orieiitirung der beobacbteteuFlitchcn 
ungemein schwierig, so dass eineVenvechslung dcrZoiieu, sowie 
eine Verwechsluiig der Flaclien in den oberen mit jenen in den 
imteren Octanten scliwer zn vermeidcii ist, iimsomebr als der 
Flacbcnreichtbum selir gross, die Flaclien aber meist sebr scbinal 
sind. 

Mit ziemlicher Wabrscbeiuliclikeit lassen sich die folgenden 
Flacben in der augegebenen Weise orientiren. Zu den gemes- 
seneii Winkeln sind wiedernm diejenigen gesetzt, welcbe sicb 
ftir den Meroxeu berecbneu. 





Brandisit 

Meroxen 

CO 

= 

001 : 112 

73° 

ca 

73° 2' 

cp 

= 

337 

70 

8 

70 23 

cn 

= 

6G7 

80 

4 

79 51 

cl 

= 

221 

85 

42 

85 38 

cu 

= 

012 

58 

30 

58 37 

cy 

= 

052 

83 

9 

Q O 

CO o 


= 

091 

88 

ca 

88 4 

cb 


010 

90 

ca 

90 0 


Die Flaclien sind, mit Ausnabme von c, sainmtlicb andere 
als bei Xantliophyllit, aber ancb bier ist die Verwandtscbaft der 
Form mit jeiier des Glimmers sebr deiitlicli aiisgesprocben. Ein- 
fache Krystalle werden gar nicht beobaclitet. Die Figiir 4 stellt 
dalier niir ein Ideal dar, an welcbem die biiiifigsten Fliicbeu anf- 
treten, Fig. 5 bingegen einen glcicbfalls idealisirten Zwilliug der 
einfacbsten Art, endlicb Fig. 6 eine Form, die sicb mebr der 
Natur niibert nnd eine beilanfige Vorstellung von einem Krystall 
gibt, der vergleicbsweise nocb immer sebr cinfacb zii nenuen ist. 

Der einspringende Winkel zvviscben dem p des einen mid 
dem u des andern ludividiuims, welcbe iibereinander liegen, 
wiirde zii 51° 30' bestimmt, wabreud sicb aiis den einzelnen am 
Braiidisit gefimdenen Winkeln der Betrag von 51° 22' ergibt 
nnd fiir Meroxen der gleicbe Winkel sicb zu 51° 0' berecbnet. 

Unter denKrystallen vomMonzoni warden inancbe gefnnden, 
die aiis wenigen ludividuen zwillingsartig zusammengesetzt sind, 

37 


Sitz'b. d .mathem.-naturw. Cl. LXXVIII. Bd. I. Abth. 
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wogegen die von Chamoiiny stets migemein ziisamnieng-esetzt 
ersclieineu. 

Die Scblag'fig’nr ist ebenso orientirt wie beini Xantbopliyllit, 
indem die entstelienden Spriinge senkrecht gegen die Seiten der 
Blattcbcn liegen. Die Dnickfigur hinwiedenim besteht aus 
Spriingen, welclie den Seiten der Bliittclien parallel siud. 

Die Ebene der optiselien Axen ist die Symmetrieebene. Die 
Abweicbung der erstenMittellinie von derNorinalen anfc konnte 
wegen Ungnnst des Materials nicbt bestimmt werden. ^ Eine 
Dispersion der optiscben Axen wurde nicbt beobacbtet. Der 
Winkel der optiscben Axen variirte zwiscben 18° nnd 35°. 

Als eine bemerkenswertbe Tliatsacbe mag nocb angefUhrt 
werden, dass mit dem derben, scbbn lancbgrunen Brandisit vom 
Monzoni, welcber mit Fassait nnd Calcit gemengt ist, aiich 
Lencbtenbergit in weissen, talkahnlicben Partikeln vorkonimt. 
Dieses Mineral dlirfte inebr verbreitet sein, als bisber angenom- 
men wurde, denn bei der grossen Abnlicbkeit mit Talk mag es 
oft fill' letzteren gebalten wordeii sein. Die positive Doppel- 
brecbung liisst aber den Lencbtenbergit leiebt erkennen. 

S e y b e r t i t. 

Das rotbbraune, bliitterigeMineral von Amity nnd Warwick, 
welches gewdbnlicb als Clintonit bezeiebnet wird, muss nacb 
Dana Seybertit genannt werden, weil dieser Name die Prioritat 
fiir sicb bat. Krystalle sind sebr seiten, meistens tindet man bios 
flacbe Kbrner mit geringen Andeiitungen der Eandfliicben, im 
Kalk eingescblossen. An den vorliegenden Stufen ist ausser 
dem rotbbraunen Seybertit aucli zuweilen ein blassgelbcs Mineral 
vorbanden, welches mit dem Xantbopbyllit iibereinstiinmt; ferner 
ist ausser den bekannten Begleiteru wie Diopsid, Cbondrodit, 
Grapbit, aucb Lencbtenbergit in weissen, bliitterigen Partikeln 
vorbanden, welcber friiher wohl fiir Talk gebalten wurde. 


1 lu den Zwillingen, welclie die einzeluen Individnen nebeu einander 
gelagert zeigen, siud die Aiisloscluiiigen in dem cinen nnd im zweiten Indi- 
‘ viduiun je 30° von der Verwachsungslinie abweichend und bildeu mit ein¬ 
ander den Winkel von G0°. Damns und aus der angegebeneu Oiientinmg 
folgt, dass die Zonen c : OlO nnd c : 110 am 60° von einander abweielien. 
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Die Formeu des Seybertits sind inonosymmetriscb. Die 
Krystalle erscheinen als liingliche dickc, sechsseitige Tafelii niit 
lieiTScdieiider c*-Flaclie mid i-uuzeligen Seitenfliichen. Die Zalil 
der Flilclien ist zieinlich gross, docli sind die Kanten immer so 
stark abgerundet und die Flaclieii eben so scbmal, dass iinr 
einige derselben bestiinmbar ersebemen. Yon diesen wnrden 
folgende wiederbolt beobaebtet: c = 001, / = 221, p = 337, 
// = 114, 2 /= 052, r, = 056, i = 027. Davon kommen c, I,]), y 
aneb am Brandisit vor. Die erbaltenen Winkel sind wieder mit 
den fiir Mcroxen berecliiieten, ziisammeugestellt: 





Seybertit 

Meroxen 

cq = 

001 

: 114 

= 59° 

— 

58° 

36' 

cp = 


337 

= 70 

8' 

70 

23 

cl = 


221 

= 85 

20 

85 

38 

ci = 

001 : 

:027 

= 43 

— 

43 

7 

C 7Z = 


056 

= 70 

2 

69 

54 

cy = 


052 

= 83 

— 

83 
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Die vorliegenden Krystalle sind tbeils einfacb, wie in Fig. 7, 
tbeils ersclieinen sie als UberlagerungszwiHinge wie beiin 
Brandisit. 

Die Scblagfigiir zeigt diesel be Orientirung wie bei den 
vorigen Mineralen, ebenso die Druckfigur. Die uaturlicben 
Spriinge verlaufen beiden Arten von Trennnngen parallel, so 
dass die abgelbsten tafelfdrniigeii Brucbstiicke oft recbteckige 
Umrisse darbieten. Die Sprbdigkeit ist grosser als bei den vori¬ 
gen beiden Arten. 

Die Ebene der optisclien Axen ist senkreebt ziir Symmetrie- 
ebene, somit ist die Orientirung derselben verschieden von der 
im Brandisit nnd Xantbopbyllit. Einc Dispersion der optisclien 
Axen war niebt zn beobaebten. Die erste Mittellinie ist negativ. 
Der Winkel der Axen wiirde zwiseben 3° nnd 13° gefunden. 

Aus den angefUbrten Beobacbtnngen folgt die Isomorpbie 
von Brandisit nnd Seybertit. Mit diesen ist wobl aucb derXantbo- 
pbyllit isoniorpb. Seine Ansbildungsweise hindert nur, dies direct 
zu erkennen. 


37 * 
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Che mi sell e Zusammensetziiiig’ der drei Miner ale. 

Der Seybertit von Amity nnd der Tiroler Brandisit warden 
von neuem analysirt and es warden die Bestimmangen wie die 
spater folgenden im Laboratoriimi des Herru Prof. E. Ludwig 
uach den Metlioden aasgefalirt, welche in der Abhandlung iiber 
die Glimmergruppe besprochen sind. ‘ Die Angabe der Qnanti- 
tiiten folgt am Schlusse der vorliegenden Arbeit. Es ist bier 
besonders zu bemerken, dass in dem Seybertit trotz der sorg- 
faltigsten Priifung keine Zirkonerde gefanden warde. Die An¬ 
gabe von Brush kann in derThat nur darauf beruheiij dass in dem 
untersuchten Seybertit ein fremdes Mineral eingeschlossen war. 
Wichtig ist der Fluorgehalt, welcher zum erstenmal im Seybertit 
constatirt wurde. Somit bildet der Seybertit eine Parallele zum 
Phlogopit, welcher auch fluorhaltig ist und es erscheint bemer- 
kenswerth, dass die rothbraune Farbe, welche beim Phlogopit 
oft beobachtet wird, auch beim Seybertit characteristisch zu 
nennen ist. Dieses Mineral lasst sich durch coucentrirte Salz- 
saure Icicht und vollkommen zersetzen, wilhreud der Brandisit 
nur schwer zersetzt wird. Bisher war nur eine einzige Analyse 
von Kobe 11 bekannt. Diese bezieht sich jedoch nicht auf den 
frischen Brandisit^ sondern auf ein Zersetzimgsproduct, welches 
Disterrit genannt wurde, Der Brandisit ist fluorfrei. Beide Mine- 
rale sind im reinen Zustande frei von Alkalien. Die Analysen 
gaben: 



Seybertit 

Brandisit 

Kieselsaure . . 

. . . . 19-19 

18-75 

Thonerde .... 

. . . . 39-73 

39-10 

Eisenoxyd . . . 

. . . 0-61 

3-24 

Eisenoxydul . . . 

. . . . 1-S8 

1-62 

Magnesia .... 

. . . . 21-09 

20-46 

Kalkerde . - . 

. . . . 13-11 

12-14 

Wasser. 

. . . . 4-85 

5-35 

Fluor . 

. . . . 1-26 

— 


101-72 

100-66 

Volumgewicht . 

. , . . 3-102 

3-090 


1 Diese Berielite, Bd. LXXVIll, I. Abtli., Juni 1878. 












Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum 

Die Clintonitgnippe. 563 


Die beiden Miiierale unterscheidcn sicli wenig- in ihrer 
Ziisammensetzung, jedoch sind die Verlialtnisse der einzelnen 
Bestandtheile nielit ganz gleicli, wie sieh aus den folgenden 
Verbindiiiigszahleu ^ ergibt. 



SiOo 

AlgOg 

MgO 

CaO 

HjO 

Seybertit.... 

3*20 

3-89 

5*53 

2-.34 

2-69 

Bran disit.... 

3-13 

4-00 

5-34 

217 

2-97 


Eine einfache Formel liisst sieh aus diesen Zahlen nicht 
ableiteu, wodurcb die Vermutbimg begriindet wird, dass eine 
isomorpbe Miselumg von mindestens zwei verscbiedenen Ver- 
bindungen vqrliege. 

Diese Vermutbung wird dadurch bestatigt, dass die Zu- 
sammensetzimg des Xanthopb 3 dlits ebenfalls von jener der bei¬ 
den anderen Minerale nm etwas abweieht. 

Die Analyse!! von Meitzendorf und Knop an deni Mineral 
von Schischinisk und jene von Nikolajew an dem neuen Vor- 
koinnien von Acbmatowsk sind: 



M. 

K, 

N. 

Kieselsiiure . . . 

. 16-30 

16-38 

16-90 

Tbonerde .... 

. 43-95 

43-60 

43-55 

Eisenoxyd .... 

. 2-81 

2-50 

2-31 

Eisenoxydul . . . 

— 

— 

0-33 

Magnesia .... 

. 19-31 

20-70 

17-47 

Kalkerde .... 

. 13-26 

11-50 

13-00 

Wasser. 

. 4-33 

2-61 

5-07 

Natron. 

. 0-61 

— 

— 


100-57 

97-29 

98-63 


Von diesen Analysen konnen bios die erste und die dritte 
in Betraclit komnien. Sie zeigen einen geringeren Gelialt an 
Kieselsaure, einen grosseren an Tbonerde als die Analysen fiir 
Seybertit und Brandisit, aber fast denselben Kalkgebalt. Daraus 
ist zu sebliessen, dass von den beiden isoniorpben Verbindiingen, 
deren Miscbung in diesen Mineralen vorliegt, die eine tbonerde- 


1 Wie bei den Gliminern werden auch hier statt Eisenoxyd die ent- 
spreclienden Meugen von Thonerde und statt Eisenoxydul die entspre- 
ehenden Meugen Magnesia angesetzt. 
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reicher, die aiidere tbonerdearmer sei, oder dass eiii Alumiat 
uiid ein Silicat vorhanden seien, dass aber jedenfalls in jeder 
der beideii Verbindnngen die Kalkerde in ungefilhr gleiclicr 
Menge entlialten sei. Da niir einige Misclinngen vorliegen nnd 
kein Mineral analysirt ist, in welcliem die eine der beiden Ver¬ 
bindnngen fiir sieh vorhanden ware, liisst sicli nicht mit voller 
Sicherheit anf die Zusannnensetzung der einzelnen Componenten 
schliessen, aber die Abnlichkeit der Minerale mit den Magnesia- 
gliminern gibt einen Anbaltspnnkt bei der Wabl der Forineln fiir 
die einzelnen in Miscbnng auftretenden Verbindnngen. Da niim- 
licli alle drei Minerale ein Verbaltniss der Metallatome zn den 
Sanerstoffatomen zeigen, welches dnrch 5 : 6 ansgedriickt wird, 
so batte man in dem Falle, als ein eiufacbes IMagnesiasilicat als 
der eine Bestaudtbeil angenomnien wird, die Wahl zwiseben den 
beiden Fonneln 2 SiO 2 .MgO.H 2 O nnd SSiOg.bMgO.HgO. Da 
jedocb das zweite jenem Silicat entspricbt, welches in der 
Glimmergrnppe anziinebineu ist nnd welches vergleichsweise 
BSiOg OMgO zn scbreiben ware, so wird man nnter den zwei 
vorgenannten Fonneln die letztere witblen. Beziiglicb der zwei- 
ten Verbindnng wird die Rechnang am einfachsten, wenn ein 
Alumiat angenoinmen wird. Demselben mnss der Gleicbartig- 
keit mit dem vorgenannten Silicat wegen die Formel 

3Al2O3.2RO.H2O 

gegeben werden, welcbe gleichfalls grosseEinfar-liheit zeigt. Wenn 
man schliesslicb dem beinerkten Umstande Rechnnng tragt, dass 
in beiden Verbindnngen die gleicbe Menge Calcium angenoinmen 
werden mnss, so hat man mit Riicksicht anf die vorigen Analysen 
fiir die beiden Verbindnngen die Fonneln 

aSiOg.dMgO.CaO.HgO oder SigMg^CaHgOig 
3 AI 2 O 3 . MgO. CaO. HgO „ Al,,MgCaH 20 , 2 . 

Um mm zn zeigen, dass die Rechnnng, welcbe von der 
Existenz dieser beiden Verbindnngen ansgeht nnd variable Mi- 
schnngen derselben annimmt, den Thatsacheu entspreche, sollen 
zuerst die Analysen des Seybertit nnd Brandisit redneirt werden, 
indem darin statt des Eisenoxyd die entsprechende IMenge von 
Thonerde nnd statt des Eisenoxydnls die iiqnivalente Menge von 
Magnesia eingesetzt, schliesslich die Analyse anf 100 berechnet 
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wil’d. Diesen reducirten Analj^sen werden sodann die berecli- 
neten Zahleu beigesetzt, welche darauf basiren, dass imSeybertit 
das Verbaltniss, in welchem die beideu Verbindungen geraisclit 
sind zu 4 : 5 und fiir Braudisit zu 3 : 4 augesetzt wird. Auf das 
Fluor ini Seybertit ist vorlaufig keine Riicksiclit genommeu. 



Seybertit 

berechnet 

Branclisit 

berechuet 

Kieselsaure .. 

19-19 

19-09 

19-17 

18-40 

Thonerde.... 

40-11 

40-97 

42-12 

42-13 

Magnesia ... 

22-13 

22-28 

20-82 

21-81 

Kalkerde ... 

IB'll 

13-36 

12-42 

13-36 

Wasser. 

4-85 

4-30 

5-47 

4-30 

Fluor. 

1-26 

— 

— 

— 


100-65 

100 

100 

100 


Die Analysen des Xantbophyllits eignen sich niclit voll- 
stiindig zu einer geuauen Berechiiung, da in der ersten die 
Trenniing der Oxyde des Eisens mangelt und die dritte eiuen 
erlieblichen Verlust gibt. Daher sollen die Analysen ohne alle 
Reduction mit der Recbniing vergliclieii werden, welche als 
Verbiiltniss der beiden Verbindungeu 5 : 8 annimmt. 


Xanthophyllit 

M 

N 

berechnet 

Kieselsaure . . . 

16-30 

16-90 

16-50 

Thonerde .... 

43-95 

43-55 

45-32 

Eisenoxyd . . . 

2-81 

2-31 

— 

Eisenoxydul . . . 

— 

0-33 

— 

Magnesia .... 

19-31 

17-47 

20-54 

Kalkerde .... 

13-26 

13-00 

13-35 

Wasser. 

4-33 

5-07 

4-29 

Natron. 

0-61 

— 

— 


100-57 

98-63 

100 


Die Ubereinstimmimg ist eine befriedigende. Die Ersebei- 
nung, dass in den besseren Analysen die Menge des gefundenen 
Wassers grosser ist als die berechnete, ist sebon von derGlimmer- 
gruppe her bekannt. 
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Margarit. 

Dieses Mineral wird gewohnlieh den eigentlichen Gliinmern 
beigeziildt, es hat aber viele Alinlielikeit init den vorbesehriebe- 
nen Sprbdgliinmern. Ein Vergleieh der Krystallform und der 
chemischen Zusammeusetzimg wird dies erkennen lassen. 

Wenn die Formen, welehe sowohl an dem Margarit als an 
dem Seybertit und Brandisit beobachtet warden, sainmt den 
Winkeln gegen c aufgezahlt werden, so ergibt sich folgendes: 





Margarit 

Brandisit 

Seybertit 

- N.-- -- 

be 

= 010; 

:001 

II 

o 

O 

0' 

90° . 

— 

oc 

= 112: 

: 001 

= 72 

21. .73*^ 

73° 

— 

cq 

II 

o 

: 114 

= 58 

22' 

— 

59° 

cp 

= 001 

: 337 

= 69 , 

. . .70° 

O 

0 

GO 

70°8' 


In der optisehen Orientirung stiinmt der Margarit mit deni 
Seybertit insofern liberein, als die Ebene der optisehen Axen in 
beiden gegen die Symraetrieebene normal ist, jedoeh hat der 
Margarit einen viel grbsseren Axenwinkel und eine starkere 
Abweichung der ersten Mittellinie von der Normalen auf c. 

In eheniiseher Beziehuiig mag zuerst daran erinnert werden, 
dass naeh den letzten Untersuchungen der Glimmer in den 
Magnesiaglimmern zwei Silicate anzunehmen sind, welehen die 
Formein 

Si^Al,.Hg 024 und SieMgjgO^^ 

zugeschriebeu werden. Die Analj^seu des Margarits fiihren aiif 
ein Verhaltniss, welehes durch die Formel 

Si„Al„Cn 3 H„ 03 . 

aiisgedrilckt'wird. Diese kann so gegliedert werden, dass sie 
eine Molekelverbindung eines Silicates und eines Alumiates 
darstellt: 

SieAI,H,0„ j 
AljC-ijO,, ( 

Das Silicat ist dasselbe wie jenes erste in dem Glimmer. 
Wird mm dem entsprechend fiir die Magnesiaglimmer, fiir den 
Margarit und fur die Gattung Seybertit die chemischeZusammen- 
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setzung- in tier Weise angescliriebeii, dass die Vcrbindungen, 
welche in diesen Mineralen angenoinnien werden diirfen, ge- 
nannt werden, so hat man flir: 

Glimmer Margarit Seybertit 

j AlgMgCaHgOjgl 

Der Margarit stelit soinit zwischen dein Glimmer iind Sey¬ 
bertit, indem er das Silicat mit dem erstcn gemein hat iind ein 
entsprechendes Alnmiat enthalt, wie der Seybertit. Letzterer 
ist wiederum dem Glimmer verwandt diircb die Ahnlichkeit der 
Silicate Si^Mg-j^Og^ und Si^MggCagH^Ogi^ beide vom Typns ties 
Olivins. 

Chloritspath. 

Der Chloritspath and die zugehorigen Minerale nahern sich 
in ihren physikalischen Eigenschaften and in der chemischeu 
Constitution der Clintonitgruppe. Hire Untersuchnng wird selir 
erschwert durcb die Seltenheit der Krystalle, durch die viel* 
fache Ziisammensetzung der Ictzteren aus zwillingsartig ver- 
bundenen Blattchen, so wie dnreh die Undurchsiebtigkeit vieler 
Arten, welehe die optisclie Untersuchnng und die Auswahl reiuen 
Matcriales behindert. 

An dem schwarzen Chloritspath von Pregratten in Tirol 
warden Krystalle beobachtet, welehe langgestreckte sechsseitige 
Tafeln darstellen. Dieselben siiid aus einer Folge von dunneu 
Blattern aufgebaut, welche zwillingsartig verwachsen und gegen 
einander urn 120° verwendet erseheinen. Dieser Umstand bringt 
es mit sich, dass bei diesen Krystallen ebenso leicht wie bei 
jenen ties Brandisits die Verticalzonen mit einander verwechselt 
werden, denn ausserlich sieht der Kiystall einfach aus, die 
Randflachen sind aber fein gerieft. Bei der Einstellung der 
Flaehe am Goniometer ist man aber niemals sicher, ob dieselbe 
bios einem Individuum oder mehreren aufeinander folgenden 
angelibrt, denn jedc dieser Fliichen kann sowohl in der Zone 
001 : 110 als auch in der Zone 001 : 010 auftreten, weil diese 
beiden Zonen wie bei den Glimmern um genau 60° von einander 
abweichen. 
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Die beobachteten Flaclien sind ziemlich zahlreicb. Die 
wiederbolt beobacbteten siud seebs uud ilire Neig’ung’eii zu der 
dominirenden Flacbe sind folgende: 

me = 332:001 = 83'* 25' 

ck = 001 : = 40 ca 

cn = 001 : Ill = 80 6' 

= 001 :011 = 71 

cj = 001 : 061 = 86 30' 

Die bereebneten Zablen bezielien sicb auf Meroxen, jedocb 
wlirden die aufg’ezablteu Fliicben, wenn sie am Biotit auftriiten, 
folgende Bezeicbiuing erbalten: 

m = 997 
H = 667 • 

^ = 067 
j = 0, 36, 7 

Darans erkenut man, dass zwar keine eigentlicbe Isomor- 
phie mit Biotit existirt, wobl aber eine entferntere Beziehiing 
der Forraen beider Miiierale, die allerdiiigs aneb sebon dfters, 
aber nnzweckmassigerweise Isomorpbie genannt worden ist. 
Die Verwandtsebaft mit der Clintonitreibe ist niebt sebr gross. 
Beide baben jedocb 71 gemeinsam. Die Zwillingsbildung erfolgt 
diircb Uberlageruiig der ludividuen. Einfacbe Krystalle wurden 
niemals beobaebtet. Fig. 8 gibt eine Vorstellung von eiiiem Zwil- 
lingskrystall der einfaebsten Art. 

Die Spaltbarkeit parallel c ist bei weitem niebt mebr so 
vollkommeu wie beim Glimmer, sie ersebeint niir wegeii der 
Zusammenfiignng der Zwillingsblattcben parallel dieser Flacbe 
viel vollkommener als sic eigentlich ist. Eine nnvollkoramene 
Spaltbarkeit wiirde parallel w, eine andere aneb parallel e 
beobaebtet. Die naturlicben Spriinge verlaiifen banfig parallel 7n 
und aneb parallel einer Flacbe, welcbe b = 010 zu sein sebeint. 

Die Fliirte ist etwas iiber 6-5. Das Gleiclie gilt fiir den Sis- 
mondin, Masonit und Ottrelit. Die friiberen Angaben 5 bis 6 sind 
also unriebtig. 

Das optisebe Verbalten liilirt zu dera Scblusse, dass die 
Ebene der o])tiscben Axen ])arallel der Symnietriebene liege. 


Berechnet 

^^83mT 

79° 51 
70 26 
86 37' 
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Dnrch c geseheii, wird iiii polarisirteii Lichte nur die Andeutung- 
einer Axe wahrgeiiomnien, welclie aber ziemlich weit aiisser deni 
Gesichtsfelde liegt. Die Doppelbrechiiug wiirde in dieser Riclitimg 
positiv gefunden. Es ist demnach zu schliesseig dass c von der 
Nonnalen aiif c stark abweiclit. Der Sinn der Abweiclmng konnte 
nicht bestiinmt werden. Es gelang eine Platte ungefiilir parallel 
zu 0 zu erbalten. Sie gab die Abweichung der einen Auslbschung 
von der Normale auf c zu 12°, 

Ein Zwillingskrystall, welcher an zwei Stellen die beiden 
einzelnen Individuen oline Uberdeckung zeigte, ergab bei der 
stauroskopischen Beobaebtung, dass in jedein der beiden Indi¬ 
viduen der Winkel, welcben die eine Ausldsebung mit der Kante 
cm bildet, genau 30° sei und dass demnacb jene Ausloscbuugen 
im oberen und ini unteren Individmmi mit einander genau 60° 
einscbliessen. Dureh diese Beobaebtung ist gezeigt, dass der 
Cbloritoid sicb in dieser Beziebung wie der Glimmer und die 
vorigen Minerale verbalte imd man darf daber auf ein mono- 
klines Krystallsystem scbliessen, welcbes wie beim Glimmer die 
Eigentbiimlicbkeit zeigt^ dass die Zonen 001 : 010 und 001 : 110 
genau 60° von einander absteben. Es scbien beim Anfange der 
Beobacbtimgj als ob fiir den Cbloritoid ein asymmetriscbes 
System anziinebmen sei und die friiberen jMittbeilnngen Uber 
den Sismondin scbienen damit zu barnioniren, aber die letzt- 
genannte Messung, welclie mit allerSicberbeit ausgefiibrt werden 
konnte, weil die einzelnen Individuen des Cbloritoids sebr voll- 
kommene Auslbsclmngen gebeii, macbte das monosymmetriscbe 
System ini bocbsten Grade wabrscbeinlicb. Es zeigt sicb iibri- 
gens aueli bier die beim Xantbopbyllit beriibrte Ersctieinuiig, 
dass zuweilen parallel der Symmetrieebene bbcbst feine Linien 
sicbtbar werden, deren Ausldsebung um ein weniges von der 
Umgebuug abweiebf. 

Der Pleoebroismus des Cbloritoides ist ein ausserordent- 
licber. Bei der Priifung desselben ist darauf zu aebten, dass 
man ein Bliittcben verwendet, welcbes aus einem einzigen Indi- 
viduum bestebt. Diese sind an clem vorliegenden Mineral niclit 
leiebt zu erbalten, sie sind ininier sebr dunne Bliittcben. Solclie 
ersebeinen im durcbfallenden Licbte blan. Das Diebroskop lost 
diesen Ton in zwei stark versebiedene Farben auf, wovon die 
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eiiie als entenblan bis pflaumenblan, die andere oliveugriiii zii 
bezeiclinen ist. Parallel zii c wird das Licht mit griiner Farbe 
diirchgelasseii. Naeli den Schwiiigungsrichtiingeii orieiitirt, er- 
gibt sicb g ])flaumenblau, 6 oliveiigriin, c olgriin. Die Fber- 
schiebungszwilliuge zeigen, auch wenn sie diinne Bliittcbeu dar- 
stelleii, wenig vom Dichroismiis. Solclie Blilttchen erselieinen 
im diirchfallenden Liebte griin. Bekannt ist, dass dickere Scbicli- 
ten des Minerals, welebe in der Eicbtung senkrecbt zii c sebon 
sebwarz erselieinen, parallel c nocb diircbsiebtig iind griin sind. 

Die Sprbdigkeit des Minerals binderte zugleieb mit der 
diinnblatterigen Zusammensetzung die Anfertigung von Flatten 
fill- weitere optisebe Bestimnmngen. 

Die erueiUe cbemisebe Untersucbiing sebien dessbalb wiin- 
sebenswertb, weil die Trennung derOxyde des Eisens erst diircli 
die neiieren Metboden riclitig ausfUbrbar ist. Die Analyse ergab 
trotz dreiinaliger sorgfaltiger Aiisfiibriing einen Uberscbiiss. Die 
Zablen sind 


Kieselsaiire.24*90 

Tbonerde.40*99 

Eisenoxyd. 0*55 

Eisenoxydiil. 24*28 

Magnesia. 3*33 

Wasser. 7*82 

101*87 

Voluingewiebt . 3*538 


Die Zablen fiibren aiif die selir einfaebe Forinel 

SiAl^Fell^O,. 

Die rediicirte Analyse gibt im Vergleicbe zii den bereebneten 
Zablen: 


Kieselsaiire . . 

. 24*31 

23*72 

Tbonerde . . . 

, . 40*37 

40*71 

Eisenoxydiil . . 

. 29*56 

28*46 

Wasser . . . . 

7*63 

7*11 


101*87 

JOO 
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Ottrelit, Masoiiit. 

An dem Ottrelit von Newport in Rhode Island konnte die 
Krystallform soweit bestimint werden, dass der Winkel cn 
messen wnrde. An der einfacben Form Fig-. 9, wnrde bestimint: 
cn = 79° 50' cn' = 79° 55'. 

Der Unterschied ist niclit grbsser als der mbgliche Felder 
der Messung. Das Resultat stimmt mit dem entspreebenden 
Winkel am Cbloritoid. indem fiir Cbloritoid cw = 80°.G' (be- 
reebnet 79° 51). Ansserdem wnrde anch dieFlacbey beobacbtet. 

Fine Zwillingsbildung wnrde aiicli bier wahrgenominen. 
Sie scbeint mit der des Cbloritoides nbereinznstimmen. Es kom- 
men aber oft anch einfacbe Kiystalle vor. Eiuscbliisse des um- 
gebenden Biotits sind nngemein banfig. Die Spaltbarkeit ent- 
spricbt der am Cbloritoid beobachteten. Die optiscben Ersebei- 
nnngen sind dieselben wie beim Cbloritoid. Die Ebene der opti¬ 
scben Axen ist parallel der Symmetrieebene. Durcb c nimmt man 
die Andentnng nines Axenbildes wahr, welcbe anf eine ansserbalb 
des Gesicbtsfeldes liegende Axe scbliesseu liisst. Eine Platte die. 
imgefabr parallel b gescblitfen war ergab fiir die Abweicbnug 
einer Anslbsclinug von der Normalen auf c zn 12°. Der Pleo- 
cbroismns ist derselbe wie beim Cbloritoid. Diinne Blattchen paral¬ 
lel c abgetrennt, erscbeinen blan. Das Dicbroskop liefert euten- 
blan nnd oliveugriin. Parallel c hat man dieselben griinen Far- 
bentone wie beim Cbloritoid. 

Vor knrzem bat Be eke eine Bescbreibnng des optiscben 
Verbaltens jener Ottrelitblattcben gegeben, welcbe in dem 
Ottrelitscbiefer der Halbinsel Cbalcidice vorkommen. ' Selbe 
stimmt mit den vorgenannten Beobacbtnngen vollstandig iiberein. 

Der Masonit von Natic village in Rhode Island verbiilt sicb 
in Beziig anf Spaltbarkeit^ optiscbe Orientirnng nnd Pleocbrois- 
mus wie der Ottrelit nnd Cbloritspath, von denen er sicb niir 
durcli die grosse Menge fremder Einscbliisse, die vorzngsweise 
Biotitblattcben sind, nnterscbeidet. Descloizeanx stellt diese 
Minerale mit Reebt znsammen, obgleicb die Analysen grosse 
Unterscbiede zeigen. Es ist aber nach den bisberigen Erfabrimgen 


1 Tschermak, Mineralog. xiuct petrogr. Mitth. I, p. 269. 
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gar iiiclit raoglich; von Otlrelit oder Mnsonit fiir die cliemische 
Unlersucbuiig reiiies Material in aiisreicbender Menge zu er- 
lialten. Die bisberigen Analysen konnen daber aucb keine ricb- 
lige Vorstellung an der Znsammensetzung dieser Minerale liefern. 

S i s m 0 n d i n. 

Die cbemiscbe Abnlicbkeit dieses Minerals init dein Cblo- 
ritoid macbt es scbon wabrscbeiiilicb, dass beide isoinorpb seien. 
Ill der That zeigte sicb bei der optiscben Untcrsucbung vollstiin- 
digc Glcicbbeit mit dein Cbloritspatb. Leider lag uns kein Mate¬ 
rial vor, Welches die Form des Sismondins genauer zu bestimmen 
erlaubt biittc, Aus den sebr beiliiiifigen Wertben, welcbe man 
diirch Messung der Spaltungsforinen erbiilt^ lasst sicb kein sicbe- 
rer Scbluss zieben, und dies unisoweniger, als man bei den Mine- 
ralen dieser Gruppe, welcbe baiifig eine vielfacbe Zwillingsver- 
wacbsung zcigen, oft Trennungsflacben erbalt, welcbe mebreren 
Individuen von verscbiedener Stelliing angebbren. Zudem ist die 
Spaltbarkeit uacb den Seitenflacben eine unvollkommene. 

Beim Cbloritoid wiirde aus der Spaltungsform allein das 
Krystallsystem aucb nicbt bestimmbar gewesen sein und bei der 
optiscben Untcrsucbung war grosse Vorsicbt notbwendig, weil 
in dem Falle als nicbt ein cinfacbes Individuum vorliegt, sondern 
ciu solcbes Bliittcben mit eineni zweiten diinneren in Zwillings- 
stellung verbunden ist, bei dem stauroskopiscben Versucb die 
Auslbscbung nicbt mebr vollstiindig ist, und das IMaximnni der 
Auslbscbung nicbt mebr im selben, sondern in einem anderen 
Aziniutb eintritt als bei einem einfacben Blattcben. 

Nacb diesenEi'fabrungen konnen die Angaben von Delesse 
und Descloizeaux, welcbe auf ein asymmetriscbes System 
bindeuten, nicbt in Betracbt konimen. In dem Manuel de Mine- 
ralogie von Descloizeaux wird ausser der Spaltbarkeit nacb 
c nocb eine unvollkommene, nacb einem asyminetriscben Prisma 
von 80° und die Neigung ciner Prismenflacbe zu c mit 87° an- 
gefiibrt; ausserdem Glasglanz auf c, Fettglauz auf den anderen 
Spaltflacben, Hiirte 5-5. Platten parallel c werden als grasgriin 
solcbe senkrecbt zur vorigen Ricbtung gelbgriin durcblassend 
angegcben, letztere im Dicbroskop ein blassgriines und ein fast 
scbwarzes Bild liefernd. Die Auslbscbung scbeint immer parallel 
und senkrecbt zur Trace der Spaltflacbe c. 
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Breziiia, welclier vor zwei Jahren den Sismondin von 
St. Marcel untersuclite, * fand liing-egen uuvollkoiiimene Spalt- 
barkeit nach einein Prisma von 60—65°, die beidcn Spaltflacben 
65—70° nnd 75—80° gegen c geneigt, anf c glasartigen Perl- 
mntterglanz anf den andereu Spaltungscbenen scbwacben, wenig 
ansgesprocbenen Seidenglanz Harte zwiscben 6*5 und 7; die Aus- 
Ibschnngsricbtnngen einerseits naliezu docli nicbt gcnau parallel 
und senkrecbt zn c, anderseits in Bliittchen parallel c um 
20—25° gegen die Rliombendiagonalen gedreht. Somit Krystall- 
syslem triklin. Diirch die Unterschiede, welclie in den letzteren 
Angaben gcgeniiber den vorigen liegen, wurde Brezina zu der 
Vennutbnng veranlasst, dass ein neues Mineral vorliege, fur 
welches der Name Striiverit vorgeschlagen wurde. 

Nach einer schriftlichen Mittheilung erkannte derselbc, als 
er spiiter Sismondin zur Vergleichung erhielt, die Identitat seines 
Minerals mit dem letzteren. Beziiglich cles Dichroismus fand er 
spater, dass Bliittchen parallel c blau und solche senkreeht zur 
vorigen Richtung geselmitten, griin erscheinen, was mit den 
Beobachtungen am Cliloritoid iibereinstimmt. Ausserdem ubergab 
derselbe reines Material an Herrn Prof. E. Ludwig, in dessen 
Laboratorium Herr W. Suida die Analyse ausfuhrte. Dieselbe 


ergab: 

Kieselsaure. 26-03 

Thonerde. 42*33 

Eisenoxyd. 4*09 

Eisenoxydul. 14-32 

Magnesia. 7-30 

Kalkerde. 0-35 

Wasser. 6-56 

100-98 


ausserdem Spuren von Alkalien. Volumgewicht 3*42. 

Diese Zahlen fiihren auf die Formel 

welche mit derjenigen, welche aus der Analyse des Chloritoids 
folgte, nicht ganz iibereinstimmt, denn letztere wiirde vergleichs- 


1 Anzeigei* d. k. Akademie 1876, p. 101. 
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weise g-esehrieben 




lauten. Weil aber die beiden Verhaltnisse docli nnr wenig von 
einauder abweicben, so liisst sich vorlaufig nocb iiicbt bestimmen. 
ob zwei isomorpbe Verbindungen von ungleicber Zusarnmen- 
setzung anzunebmen seien oder nicbt. Die reducirte Analyse 
gibt ini Vergleicb zu den aiis der ersten nnd den ans der zweiten 
(der Cbloritoidformel) bereelmeten Zablen folgendes: 



Sismoutlin 

berechnet 

Chloritoid ber 

Kieselsaure . 

. 24-92 

24-82 

23-72 

Tbonerde .. 

. 43-05 

42-61 

40-71 

Eisenoxydnl 

. 2G-73 

26-06 

28-46 

Wasser ... . 

6-28 

6-51 

7-11 


100-98 

100 

100 


Da die initgetbeilte Analj^se des Cbloritoids auf wieder- 
bolten Versiieben beriibt nnd die eiufacbere Formel gibt; so mag 
dieselbe fiir jetzt als diejenige gelten, welcbe fiir die bier zii- 
sammengehbrigen Minerale anziinebmen ist. Wird dieselbe so 
getbeilt; dass ein Silicat imd ein Alumiat von gleiebem Atom- 
verbiiltniss resiiltirt; so biitte man: 


Al,H,0d 

wodiircb eine geringe Abnlicbkeit mit der Clintonitgrnppe an- 
gedeutet wird. 


S a ]) p b i r i n. 

Es bestebt eine; wenngleicb entfernte Abnliebkeit in der 
cbemiscben Zusaminensetzung dieses nnd des vorigen ]\IineralS; 
daber es lobnend erscbieii; beide zu vergleicben. Probeii; die 
beziiglicb der Form ein liesultat gegeben batten , lagen aber 
nicbt voi’; es waren aber in der k.k. Hofsammlnng zweierlei Mine- 
rale, ein bellblaues nnd ein scbwarzblaues Mineral mit diesen 
Namen belegt. Das erstere zeigte tafelfbrmige Individnen von 
sebr nnvolistandiger Ansbildnng. Dieselben zeigten oftersEckeO; 
welebe anf einen regelmassig G-seitigeii Umriss der Krystalle 
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liindeuteten. Von dev grdssteu Fliiche c aiis warden an einem 
Individuum die Winkel von 29° 40' and 59° 30', an einem 
andereu die Winkel 44° and 57° and in einer am 60° davon 
entfernten Zone am letzteren Individaam aacb dev Winkel von 
87° bestimmt. Es zeigte sich eine ziemlieh vollkommene Spalt- 
barkeit parallel einer gegen c nabeza senkrecbten Fliicbe, ausser- 
dem warden aacb Risse beobacbtet, welcbe mit den vorigen sicb 
anter angefabv 60° krenzten. 

Die optiscbe Orientirung konnte wegen Mangel einer Rand- 
ausbildnng nicbt genaner bestimmt werden. Eine Aasldscbung 
war angefabr parallel der vollkommeneren gegen c senkrecbten 
Spaltebene. Der Pleoebroismus ist aasgezeiebnet. Blattcben paral¬ 
lel der Fliicbe c ausgebildet, gebcn im Diebroskop ein scbdues 
Berlinerblan and ein belles Gelbgriin. Blattcben senkrecbt zur 
vorigen Ricbtaug liefern die letztere Farbe and einen blgriinen 
Farbenton. 

Descloizeanx bat bekanutlicb ans der geneigten Disper¬ 
sion, welcbe er im Axenbilde des Sappbirins beobacbtete, anf ein 
monosymmetrisclies Krystallsystem gescblossen.^ Die vorsteben- 
den anvollkommenen Beobaebtangen warden dnmit stimmen and 
zagleicb eine Abnlicbkeit mit dem Cbloritoid angeben. 

Die Analyse von Damour gibt als einfacbsten Ausdruck 

2Si02.5Al203 4MgO. 

Die bieruacb bereebneten Zablen geben im Vergleicb zu 
den Daten der Analyse tolgendes: 



Sapphirin 

berechnet 

Kieselsaure . . 

. . . 14-86 

15-09 

Tbonerde . . . 

. . . 63-25 

64-78 

Eisenoxydul . . 

. . . 1-99 

— 

Magnesia . . . . 

. . . 19-28 

20-13 


99-38 

100 


Wenn die Formel so gegliedert'wird, dass sie ein Silicat 
and ein Alumiat angibt, so bat man: 

SijMggOg -I- Alj^MggOj,,, 


1 Manuel II. p. XLIT 


Sitzb. d. mathom.-naturw. Cl. LXXVIII. Bd. I. Abth. 
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was freilich, wenn das Mineral wasserfrei, nur eine entferntere 
Ahniichkeit init der Zusammensetzuiig des Chloritoides erkennen 
lasst, fiir welelie vorhin 

SigFegHgO, -H Al.HgO- 

erhalten wurde. 

Astrop liyllit. 

• • •• 

Dieses Mineral hat im Aiisseren einige Ahniichkeit mit den 
Sprddglimmern, jedoeh haben die krystallographischen Beobaeh- 
lungen Brdgger’s gezeigt, ^ dass in den Winkelii keine Bezie- 
hung zu diesen Miueralen besteht. Auch die chemisehe Ziisam- 
mensetzung entfernt ihn von dieser Gruppe, zeigt jedoeh eine 
Verwandtschaft mit der Pyroxengruppe an, so dass er wegen 
seines Wassergehaltes als ein veriindertes Mineral aus der letz- 
teren Gruppe angesehen werden kdnnte. Er wiirde also zu einem 
bis jetzt unbekannten Mineral der Pyroxengruppe in einer ahn- 
lichen Beziehung steheii, wie der Bastit zum Bronzit. 

Systeiiiatik. 

Um darzustellen, in welcher Weise die in den aufgezlihlten 
Beobaehtungen hervortretenden Ahnlichkeiten und Untersehiede 
zu einer Gruppirung der betraehteten Minerale benutzt werden 
konnen, folgt bier noch eine kurze Ubersicht der wichtigsten 
Thatsachen. Der Margarit wird hier noch einmal aufgefiihrt,. 
obgleich er schon bei der Glimmergruppe in Betracbt gekommen 
ist, um die Stellung dieses Minerals zwisehen den beiden imd 
den darin erkennbaren Ubergang der beiden Gruppen erkeunbar 
zu maehen. 


Margaritreibe. 

Margarit. Ant. Syn. Perlglimmer, Mohs. Corundellit,. 
Clingmannit, Sillim. Emerylith, Smith. Diphanit 
Nordensk. Monoklin, typische Form c, b, o, q Ebene der 
optischen Axen normal zur Symmetrieebene b, Negativ.. 
a bis zu 6° von der Normalen auf c abweichend. Dispersion 


1 Zeitsclir. f. Krystallographic II, p. 278. 
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pcu. Specifisches Gewicht 2*95...3*1 Ziisammensetzung 
SigAlgHg024 -+- AljjCagOjg. Der Wasserstoff ziiin kleinereii 
Tbeile durch Na ersetzt. 

Clintonitreihe. 

Krystallsystem monokliu. Isomorphie mit Margarit. Optisch 
negativ, a wenig von der Normalen auf c abweichend. Spec. 
Gewicht 3*0... 3T. Zusammensetzuug SigMggCa 2 H 4 024 uud 
AlgMgCaH2 0,2. 

XaiithopIiyllit» G. Rose. Syn.: Wainewit, Koksebarow. 
Typ. Form c, d. Zusammengesetzte Zwillinge, die oft 
wie eiufacbe Krystalle ausseben. Ebene der optiseben Axeu 
parallel zii b. Dispersion keine oder p<=:u. Zusammen- 
setzung: Beide Verbindungen im Verbaltniss 5 : 8. 

Brandisit. Liebener. Typ. Form c, p, b, n, g. Vielfach zns. 
Zwillinge. Ebene der optiseben Axen parallel b. Znsammen- 
setzung: Beide Verbindungen im Verbaltniss 3 : 4. 

Seybertit. Clem son. Syn.: Clin to nit, Mather, Chrysophan 
Breitb. Holm it (Holmesit) Thomson. Typ. Form c, p, q,y, 
Ebene der optiseben Axen normal zu b. Zusammensetzung: 
Die beiden Verbindungen im Verbaltniss 4 : 5. Ein merk- 
licber Fluorgehalt. 


Cbloritoidreibe. 

Chloritspath Fiedler. Syn.; Cbloritoid G. Rose, Baryto- 
pby 11 it Glocker, Masonit Jackson, Phyllit Thomson, 
Ottrelit, Descloizeaiix und Damour. Sismondin, Delesse. 
Krystallform monoklin. Typ. Form c, p, m, y. Ebene der 
optiseben Axen parallel b. Liiiie c v^on der Normalen auf 
c ungefahr 12° abweichend. Ausgezeicbneter Diebroismus. 
Spec. Gewicht 3*4.. .3’55. Zusammensetzung: Si 2 Fe 2 H 2 07 . 
-hAl 4 H 2 0-. Der Sismondin erscheint als die eisenarmere 
und demzufolge magnesiareichere Varietiit. 

NB. Der Cronstedtit von manchen Autoren in die Niihe des 
Cbloritspatbes gestellt, gebbrt nacb den bisberigen Untersuebnn- 
gen zur Chloritgruppe. 
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Sapphirin. 

Sapphiriu Griesecke. Monoklin. Form wahrseheinlich einiger- 
massen ahnlieh jeaer der vorigen Gruppe. Ebene der opti- 
scben Axen fast parallel c. Negatiy. Spec. Gewicht 3*42.. 
3*47. Zusammeiisetznng: Sig Mg 2 0^,-i-Alj. Mgg 0,^. Nacli 
Damour’s Analyse wasserfrei, Avonach der Sapphirin 
keine grosse Abnliehkeit mit der vorigen Gruppe darbbte. 


A N H A N G. 


Hier folgt die Angabe der Quantitaten fiir die zuvor an- 
gefiilirten Analysen, welcbe durcbwegs rait sorgTaltig ausgewahl- 
tem Materiale angestellt waren. 

Braudisit \om Moiizoni. uj 1‘0680 Grm. gaben mit koblen- 
saurem Natronkali aufgeseblossen 0*0583 Grm. Wasser. 
hj T0024Gnn. gaben 0*0527 Grm. Gliibverlust, sodann mit 
kobleusaurem Natronkali aufgeschlosseu 0*1880 Gr. Kiesel- 
siiure, 0*3920 Gr.Tbonerde, 0*0507 Gr. Eisenoxyd^ 0*1217 Gr. 
Kalk, 0*5693 Gr. pyropbospbors. Magnesia, c) 0*4929 Gr. 
Brandisit verbrauchten mit Flusstiure und Scbwefelsiiure 
aufgeseblossen 1*1 GO. Cbamaleonlosung a 0*005673 Gr. 
Eisen,deninacb entsprecbend 0*00624 Gr. Eisen. l*0157Gr. 
Brandisit gaben mit FlussUure aufgeseblossen 0*0027 Gr. 
Chloride von Kalium Natrium und Lilhium. 

Seybertit you Amity, a) 0*8061 Gr. gaben mit koblensaurem 
Natronkali aufgeseblossen 0*0391 Gr. Wasser, 0*1547 Gr. 
Kieselsaure, 0*3203 Gr. Tbonerde, 0*0218 Gr. Eisenoxyd, 
0*1057 Gr. Kalk und 0*4718 Gr. pyropbospbors. Magnesia. 

b) 0*3102 Gr. Seybertit verbrauchten mit Flussaure und 
Scbwefelsaure aufgeseblossen 0*8 CC. Cbamaleonlosung 
a 0*00566 Gr. Eisen, entsprecbend 0*00453 Gr. Eisen. 

c) 0*5066 Gr. gaben mit Flussaure aufgeseblossen 0*0020Gr. 
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Chlornatrium. dj 0-5705 Gr. gaben mit kohlensaiirem Natron- 
kali aufgeschlossen 0-0148 Gr. Fliiorcalcium, entsprechend 
0-0072 Gr. Fluor. 

Chloritoid von Pregratteu. a) 0-7955 Gr. des Minerals gaben 
mit kohlensaiirem Natronkali aufgeschlossen 0-0622 Gr. 
Wasser, 0-1981 Gr. Kieselsanre, 0*3261 Gr. Thonerde, 
0-2190 Gr. Eisenoxyd und 0-0735 Gr. pyrophospliorsaurer 
Magnesia, entsprechend 0-0265 Gr. Magnesia, b) 0-3037 Gr. 
verbranchten mit Fliissaure nnd Schwefelsanre anfgescblos- 
sen 10*7 CC. Chamaleonlbsiing a 0-0053614 Gr. Eisen, ent¬ 
sprechend 0*07376 Gr. Eisenoxydul. 

Sismoudiu vou St. Markel. a) l*0384Gr. des Minerals gaben 
mit kohlensaiirem Natronkali anfgeschlossen 0*2703 Kiesel- 
saure, 0*4396 Thonerde, 0*2077 Eisenoxyd, 0*0037 Kalk, 
0-2104 pyroph. Magnesia, b) 0*5621 Gi*. mit Fliissaure auf¬ 
geschlossen ergaben 0*0626 Eisen in Oxydnlform. c) 
1*0177 Gr. lieferten beim GlUhen eine Wassermenge von 
0*0668 Gr. 






